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of water-soluble 



Dish washing detergent in water-soluble sachet-dose 
comprises: 

(1) a sachet in a water-soluble (at 20°C) film of PVA cor.tg. 
at least PVA chosen from: 

(a) a PVA obtd. by partial hydrolysis of PVAc, with 
units of formula (!) and (II): 



-[ CH, - CH-]- x 
I 

(I) ° H 



-CH 2 



(ID 



CH 
I 



0 - C - CHj 

8 



of mol. wt. 5,000-100,000 (10,000-25,000) and degree of 
hydrolysis x/x+y expressed in mole % of 80-92%. this 
polymer being opt. partly crosslinked; 

(b) a vinyl alcohol/ acrylic acid copolymer with units of 



J4, 10-E9B, 12-P6C, 12-S6) D(l 1-A4B, U^Aftrff-QW, 



lUgM, 11-02, 11-03) 



"I 

&0291 



formula: 



+ CH 2 - CH-rsr 
OH 



•CH 2 - CH-}- 
I 

coox 



of mol.wt. 5,000-100,000 (10,000 - 25,000) where X = H, 
Na, K, NH 4 or alkanolamine of 1-6C, and the ratio m/m+n 
expressed in mole % is 30-95%, this copolymer being opt. 
partly crosslinked: 

(2) a powder detergent compsn. comprising :- 

(a) a partly hydrated alkali metal silicate with water 
content of 10-40 (15-25) wt.l; 

(b) a nonionic surfactant detergent; 

(c) a chlorinating agent; and opt. 

(d) an auxiliary agent. 

APVANTAGE 

Known detergents are usually in the form of powders, 
gels or liquids and 3re dispensed in bulk which can lead to 
wastage and can also cause irritation of the skin and 
respiratory system. The oresent invention overcomes these 
l FR2666349-A+ 



drawbacks. 
PREFERRED 

The PVA film is 10-80 (20-60) pm thick and also contains 
a water-soluble adjuvant, pref. a plasticiser, esp. a polyol, 
partic. glycerol or a polyethylene glycol of mol.wt. 100-500. 
The film also contains 1-20 wt.% of a sulphonated hydro- 
tropic agent from No, K, NH 4 or alkanolamine toluene-, 
cumene- and xylene-sulphonates. 

The chlorinating agent is a dichloroisocyanurate (DCI) 
or a chlorinated trisodium phosphate. 

The detergent powder contains 2-20 (3-10) wt.% of Na 
metasilicate contg. 10-40 (15-25) wt.% water and used 
together with Na tripolyphospahte (TPP) opt. !n presence 
of NaC0 3 . 

EXAMPLE 



The detergent powder comprised 40% Na TPP, 5% Na 2 C0 3 
2% Na DCI, 1% Pluronic L 62 (RTM), 52% partly hydrated 
Na metasilicate (Simet GA 5, RTM). The powder was put in 
amt. of 22g into PVA films contg. 9 mole% PVAc to form 
sachets of size 3.8 x 3.8 x 1.5 cm.(15pp950PADwgNo0/0). 
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(S) Detergent en sach«t-dose pour It nettoyage de la vateselle. 



57) L'invention concemeun detergent pour le lavage de la 
valsselle en sachet-dose soluble dansfeau, comprenant 
1) un sachet en film hydrosoluble a base (Talcool potyvinyit- 
que contenant au moms 30 en mole d'alcool polyvinyl i- 
que choist parmi a) les films hydrosdubles a base cralcoot 
polyvinylique essentiellement composes d'un polymere 
d'afcoof polyvinylique, partiellement reticule ou non, obtenu 
a partir de rhydrolyse parfelle de I'acetate de pdyvinyle, 
constitue d'unrtds oe . 



actif detergent non ionique; c) un agent chlorant et d) 6ven- 
tuellementdes agents auxBiaires de detergence. 



A-rn-m 



de poids mdeculaire compris entre 5 000 et 100 000, et 
■ dont le taux d'hydrolyse sit y en % motaire est de 80 % a 

92 %; b) les films hydnwolu toles a base (faJcoot polyvinyl i- 
52 que essentiellement composes d'un copolymer* hydroso- 
^ luble d'alcod polyvinylique et d'acide acrylique, parti el le- 
CO ment reticule ou non, constitue 

CO ©Vi 

CO de poids mole*culaire compris enVe 5 0(8) el 100*000, ou X 
= H Na. K. NH. ou une aJcandamine en 0,-0 et ou le rap- 

C4 port m/m ♦ n en % moteire est de 30 % a §5 %; 2) une 
composition detergente coroportant a) un metasBicate de 

fY* rnetal alcalin partiellement rnydrate dont la teneur en eau 

77" est comprise entre 10et40 *Vb en poids; b) un agent tensio- 
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La presente invention concerne le domaine du nettoyage 
de la vaisselle et plus particulierement un detergent pour la 
vaisselle en sachet-dose soluble dans I'eau. 

Les detergents pour le nettoyage de la vaisselle se 
presentent gen6ralement sous la forme de poudres, de gels ou de 
liquides. 

La manipulation de ceux-ci peut presenter des 
inconvenients qui sont notamment : 

1) l f irrita-tion de la peau ou des voies respiratoires ll&e h le 
forte alcalinite de ces produits, respectivemerrt par contact avec 
la peau ou inhalation des poussieres lorsque les detergents sont 
sous forme de- poudres ; 

2) le moftage du detergent dans le cas ou celui-ci est expose § 
une trop grande humidite. 

D f autre part, 1' utilisation de detergents en vrec, 
c'est-S-dire de detergents qui ne sont pas present 6s sous la forme 
de doses unitaires, entreine un certain gaspillage, les menagferes 
ay ant tres you vent tendance 3 augmenter les doses preconisees par 
le fabricarrt, considerant h tort que 1'effet recherche en sera 
d'autant ameliore\ 

Le presente invention concerne une nouvelle presentation 
des detergents pour la vaisselle qui pallie les inconvenients 
ci-dessus, rend plus attrayant le produit detergent, et de plus, 
assure une plus grande securite vis-S-vis des enfants. 

Selon l'invention, le detergent pour la vaisselle sous 
forme de poudre est emball6 dans un Sccfcet: soluble dans l'eau, 
ledit sachet eltant a base d'alcool polyvinylique. 

On a de*ja propose d'emballer les detergents b I'interieur 
de sachets constitute d'un film protecteur h base d f un compost 
organique ionique polyhydroxylg et soluble dans l'eau. A cet effet, 
on peut se referer notamment au brevet CA 510.555. 

Les brevets US 3.198.740 et US 4.626.372 dScrivent I'un 
un sachet constituS d'un film d'alcool polyvinylique rempli . d'un 
detergent contenant du tripolyphosphate de sodium (US 3.198.740) et 
1* autre, des films d'alcools polyvinyliques solubles dans des 
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solutions de • borates (US 4.626.372) c'est;-&-dire adaptes pour 
emballer les compositions detergentes contenant du perborate comme 
agent de blanchiment. 

Tou'tefois, certains films d'alcool polyvinylique sont 
05 sensibles a 1' action des agents chlorants, normalemervt presents 
dans les compositions detergentes pour lave-vaisselle, qui 
tendent b l'insolubiliser. 

Dans les cycles de lavage en lave- vaisselle, on Reut 
ainsi retrouver, notamment a basse temperature (50°C) , des depots 
10 de films insolubles dans le filtre de la machine, lesquels peuvent 
affecter le bon fonctionnement de celle-ci. 

Par 'ailleurs, on peut occasionnellement trouver de legers 
residus de films insolubles sur certains articles de vaisselle. 

On a maintenant trouve> un film hydrosoluble contenant au 
15 moins 30 % en mole d'alcool polyvinylique parfaitement adapts aux 
compositions detergentes en poudre pour le lavage de la vaisselle. 

On a en effet trouve* que certains films hydro solubles b 
base d'alcool. polyvinylique et contenant au moins 30 % en raole 
d'alcool polyvinylique permettaient de prot^ger la composition 
20 dgtergente en poudre avant son utilisation et augraentaient les per- 
formances de celle-ci. 

La presente invention conceme done un detergent en 
poudre pour la vaisselle en sachet-dose soluble dans 1'eau qui 
comprend : 

25 1) un sachet en film hydrosoluble a base d'alcool polyvinylique 
contenant" au moins 30 % en mole d'alcool polyvinylique, 
2) une coropos±tion d^tergente en poudre compor*tant essentiellement: 

a) un metasxlicate de m£tal alcalin partiellement hydrate dont la 
teneur en eau est comprise entre 10 et: 40 % en poids, de 

30 preference entre 15 et 25 % en poids, 

b) un agent tensio-actif detergent non ionique, 

c) un agent chlorant, 

d) £ventuellement au moins un agent auxiliaire de detergence. 

Le film d'alcool polyvinylique mis en oeuvre pour la 
35 fabrication des sachets-doses selon 1 'invention est un film 
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soluble dans I'eau contenant au moins 30 X en mole d'alcool 
polyvinylique choisi parmi : 

a) les films hydrosolubles a base d'alcool polyvinylique 
essentiellement composes d'un polymere d'alcool polyvinylique 
05 obtenu a partir de l'hydrolyse partielle de 1' acetate de poly- 
vinyle, const itue* d' unites de formule : 




de poids mol^culaire compris entre 5 000 et 100 000, de preference 

entre 10 Q0O et 25 000, et don't le taux d'hydrolyse exprime 

x + y 

en % molaire est compris entre 80 % et 92 %, ce polymere pouvent 

etre partiellement reticulel ou non. 
20 Ces films peuvent etre obtenus selon les procedes clas- 

siques de polymerisation de 1* acetate de vinyle, dissolution et 

saponification partielle, l f acetate de vinyle 6tant obtenu par 

action de I'acide ac6tique sur l f acetylene. 

A cet effet, on peut se referer a 1'ouvrage 
25 general intitule "Polyvinyl alcohol, Properties and Applications" 

edits par C.A. FINCH, public par John WILEY and Sons Ltd, 

Interscience publication 1973. 

Le taux d 1 acetate de poly vinyle dans le film est 

determine* par le degr6 de saponification selon des moyens bien 
30 connus de ^tionnne de metier ; 

b) les films hydrosolubles h base d'alcool polyvinylique 

essentiellement composes d'un copolymere hydrosoluble d'alcool 

polyvinylique et d'acide acrylique constitu6 d'unites de formule : 



35 
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CH 2 - CH - et - CH 2 - CH - 

OH C0 2 X 

de poids raol£culaire compris entre 5 000 et 100 000, de preference 

entre 10 000 et 25 000, ou X = H , Na, K, NH^ ou une alcanolaraine en 

m 

C 1 -Cg et ou le rapport exprime en % molaire est compris 

m + n 



entre 30 % et 95 %, ce copolymere pouvant etre partiellement reti- 
cule ou non. 

Lorsque X represente une alcanolamine en C^Cg f celle-ci 
peut etre avantageuseroent choisie parmi le groupe constitue* par : 

15 I'eminomethylpropanol, la monoerthanolamine , la diethanolamine, la 
txiei:hanolam±ne, l'isopropanolamine ou I'aminoethylpropanediol. 

Le film utilise' selon 1* invention doit etre soluble dans 
l f eau et poss€der une epaisseur comprise de preference entre 10 et 
80 jjm, de preference 20 et 60 pm. 

20 Le film hydrosoluble £ base d'alcool polyvinylique peut 

egalement, de maniere avantageuse, contenir de 1 a 20 % en poids 
d'un agent hydrotrope sulfone" choisi parrai les toluene- 1 cumene-, 
ou xylene-sulfonates de sodium, potassium, d'ammonium ou d'une 
alcanolamine • 

25 Eventuellement, ce film peut contenir des adjuvants 

hydrosoljubles notanunent des plastif iants , en particulier des 
polyols, teXs que le glycerol ou un polyethylene glycol de poids 
moleculaire compris entre 100 et: 500. Ces adjuvants hydrosolubles 
sont ajout6s de maniere traditionnelle au cours de la fabrication 

30 du film. lis araeliorent la solubilite du film dans l'eau. 

On indiquera ci-apres le test utilise pour determiner 
la solubility des films a base d'alcool polyvinylique. Ce test con- 
siste a mesuxrer le temps necessaire a une bille metallique de poids 
connu (1,5 g) pour traverser un film hydrosoluble tendu au contact 

35 
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de l'eau. Selon ce test, on Introduit la bille dans un becher 
ayant un dxamfctre de 38 mm e*t on ferme celui-ci h l'aide d'un 
echantillon de film dont on veut determiner la solubility, en 
maintenant le film tendu (sans €tirement) b l'aide d'un 61astique. 

05 On retourne ensuite le becher et on amene la bille au contact de 
I'^chantillon de film a tester, et on met ce dernier au contact de 
Veau contenue dsns un recipient, dont on connait la -temperature, 
en affleurant la surface de celle-ci. On mesure alors le temps 
necessaixe pour que la bille -tombe au fond du recipient dont la 

10 hauteur d'eau est de 10 cm. 

Les films hydrosolubles a base d'elcool polyvinylique 
d'epaisseur d' environ 35 ^jm doni: le temps d*ouverture est inf6rieur 
b 20 secondes selon le test ci-dessus t dans une eau deionisee a 
40°C, conviennent aux fins de 1 'invention. 

15 On notera, d 'autre part que la vitesse de solubilisation 

sous faible agitation en eau froide (7°C) de "tels films ayant une 
gpaisseur de 35 yum est compris entre 20 secondes et 40 secondes. 

La composition detergente en poudre , contenue dans le 
sachet-dose selon 1* invention t est une composition detergente 

20 classique pour le lavage de la vaisselle, qui contient 
essentiellement : 

- un m^tasxlicate de metal alcalin partiellement hydrate dont la 
teneur en eau est comprise entre 10 et; 30 X en poids, de 
preference entre 15 et 25 % en poids, 

25 - un agent "fcensio-actif non ionique ; 

- un agent chlorant, par exemple les dichloroisocyanurates ou les 
phosphates trisodiques chlores ; 

- et eventuellement, des agents auxiliaires de detergence. 

Comme agents tensio-actifs non ioniques, on peut 
30 utiliser tous les agents tensio-actifs non ioniques appropri^s 
pour le lavage de la vaisselle et de preference les condensats 
d'oxyde d'6t:hylene et d'oxyde de propylene iventuellement bloques 
par des radicaux, par exemple des radicaux alkyle en C^-C g 
auxquels on peut ajouter des alcools gras ethoxyles en faibles 
35 quantites. Ces condensats ou polym£res sequences peuvent etre par 
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exemple, du type PLURONIC L 61 ou L 62 ou SYNPERONIC LFRA 43 
(commercialises respectivement par BASF et ICI) . 

La composition detergente en poudre de l 1 invention 
contient egalement de 2 a 20 % en poids, de preference de 3 a 10 % 
d'un metasilicate de metal alcalin partiellement hydrate. De pre- 
ference, on utilisera un metasilicate de m6tal alcalin sous forme 
de granules. 

Dans un aspect avantageux, le metasilicate de metal 
alcalin utilise" est du metasilicate de sodium ou de potassium* 
L' utilisation d'un metasilicate de metal alcalin, partiellement 
hydrate permet d'ameliorer la performance de la composition 
detergente, Tiotamment par sa capacity d'hydrolyser les 
triglycerides provenant par exemple d'huiles vegetales ou de 
graisses animales. 

Le taux d'hydratation du metasilicate de metal alcalin 
doit etre con-troie avec precision : en effet, si l'hydratation est 
insuffisante, la solubility du film d'alcool polyvinylique 
constituant le sachet-dose corrtenant la composition detergente en 
poudre sera daminuee. Au contraire, dans le cas d'une hydratation 
excessive, le film d'alcool polyvinylique subira une deterioration 
precoce. 

On a raaintenant *trouve que l'utilisation d'un 
metasilicate de metal alcalin partiellement hydrate dont la teneur 
en eau est comprise entre 10 et 40 % en poids t de preference entre 
15 et 25 % en poids, permet: d'ameiiorer la qualite de la 
composition detergente sens ent:ralner les inconvenients ci-dessus. 

A fcitre d'exemple de metasilicate de metal alcalin utili- 
sable, on peut citer le metasilicate de sodium du type SIMET GA 5 
commercialise par Rhone Poulenc Chimie. 

Dans les compositions selon 1" invention, on utilise 
avantageusement un metasilicate de sodium en combinaison avec du 
tripolyphosphate de sodium et eWentuellement avec du carbonate de 
soude. 

Par mi les agents auxiliaires de detergence qui peuvent 
etre utilises dans la composition detergente selon 1* invention, on 
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peut citer les enzymes, telles que les proteases alcalines et les 
amylases, les parfums et les charges, des agents de controle de 
mousse, tels que les cires micro cristallines , les silicones (sous 
forme d'huile ou de dispersions aqueuses ou supportees sur un 

05 adsorbant tel que la silice) , les savons, des composes terpeniques 
appartenant a la classe des mono- ou sesquiterpenes ou des 
hydrocarbures ou alcools terpeniques. Oes exemples de ces composes 
sont les terpinenes, limonenes, terpinolenes et pinenes. 

Parmi les agents auxiliaixes de dertergence, on trouve 

10 ggalement les agents s6questrants de metaux divalents couramment 
denomm^s builders en lsngue anglaise, en particulier 
lesphosphates , ~ les polyphosphonates, les polymeres sgquestrants de 
type polycarboxyles, par exemple les polyacrylates, les oligomeres 
polycarboxyles, tels que les citrates, les gluconates, les 

15 copolymeres s^questrants, les inhibiteurs de prise en masse' et les 
agents hydrotoropes. 

Les sachets-doses selon l f invention sont obtenus par des 
procedSs classiques de therraof ormage . 

Par exemple, un premier film est tout d'abord applique* 

20 par thermoformage sur les parois des alveoles ayant des dimensions 
appropriees correspondent aux dimensions du sachet-dose souhaitel, 
les alveoles sont ensuite remplies de la composition d6tergente et 
un second f"±lm est depose* sur les alveoles puis coll6 par 
impregnation en utilisant un effet combing de l'humidification du 

25 film et une augmentation de la temperature. 

*L' invention va etre maintenant decrite plus en detail par 
les exemples non limitatifs ci-apres. 



30 



Exemples 1 et 2 : 

On a prepare les compositions ci-apres par melange & 
sec des ingredients et pulverisation du systeme tensio-actif : 
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TABLEAU I 



: Composition 


: exemple 1 


exemple 2 : 


: Tripolyphosphate de sodium 


: 40 % 


25,0 % : 


: Carbonate de soude dense 


5 % 


20,0 % : 


: Dichloroisocyanurate de sodium 


2 % 


0.5 % : 


: PLURONIC L 62 : 


1 % 




: SYNPERONIC LFRA 43 : 




2,0 % : 


: M6ta silicate"" de sodium partielle- : 


52 % : 


52,5 % : 


: ment hydrate (SIMET GA 5 de : 






: Rhone Poulenc Chimie) : 
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On a incorpore" ces compositions dans des films en alcool 
polyvinylique contenant respect ivement 9 et 9,6 % en mole 
d'acetate de polyvinyle selon le mode operatoire decrit 
prScedemment pour former des sachets-dose ay ant les dimensions 
ci-apres : 3,8 x 3,8 x 1,5 cm et; contenant 22 g de la composition 
d^tergente. 

Ces sachets-doses ont et£ utilises en machine a laver la 
vaisselle de type BOSCH S 510 en utilisant le programme de lavage 
a 50°C, et on n*e pas trouv6 de residus collants ni sur les 
articles de vaisselle laves, ni dans le filtre du lave- vaisselle. 

Pax* contre, des sachets-doses contenant; les mimes 
compositions mais constitute de films en alcool polyvinylique ayant 
une teneur en acetate de polyvinyle infSrieure S 8 % en mole ont 
donn£ dans les memes conditions des depots collants et insolubles 
dans le filtre du lave- vaisselle . 



35 



Exemple 3 : 

On a utilise les memes compositions 1-2 que decrites pre- 
cedemment, mais on a incorpor6 ces compositions dans un film de 
copolymere d 'alcool polyvinylique et d'acrylate de sodium dont le 
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pourcentage molaire d'unit£s d'alcool polyvinylique est: d'environ 
30%, le poids molSculaire d' environ 20 000 et l'€paisseur de 
35 ym, on a ainsi forme des sachets-doses de dimensions 9x3,8 x 
2,5 cm f contenant environ 65 g de detergent. Ces compositions ont 
6te . soumises aux memes tests en machine a laver la vaisselle que 
dans les exemples 1 et 2 ci-dessus. 

Sur* 26 tests effectu^s dans ces conditions avec les com- 
positions i a 3, on a retrouve des resultats identiques d ceux 
obtenus avec les films d'alcool polyvinyliques contenant plus de 
8 % en mole d'acState de polyvinyle, & savoir aucun rSsidu collant 
de film ne subsiste sur la vaisselle ou le filtte du • lave- 
vaisselle. 

II s'ensuit que ce type de copolymfere convient done bien 
aux fins de 1 'invention. 

Exemple 4 : 

On a compare en test de vieillissement & la temperature 
ambiante (21+/-3°) et taux d'humidite d'environ 70 % le comporte- 
ment de sachets-doses prepares dans des films en alcool polyviny- 
lique ayant un taux d'hydrolyse de 90 % (selon le mode opSratoire 
d£crit prec6demment) et contenant les formules 4 et 5 (tableau II) t 
par rapport £ la fonnule de 1* exemple 2. 

Ces 3 formules sont en tous points identiques, d la seule 
exception px-fes du taux d'hydratation du mdtasilicate alcalin uti- 
lise comme agent alcalinisant dans les compositions d£tergentes. 

. Dans la fonnule de reference n°2, qui correspond h la 
composition de 1 'exemple 2, ce metasilicate est un metasilicate de 
sodium partiellement hydrate, avec un taux d'hydratation de 20 % 
environ, commerciale<nent disponible sous la marque SIMET GAS de la 
Society RHONE POULENC CHIMIE. 

Dans les formules 4 et 5, cette qualite est remplacee 
respectivement par un metasilicate de sodium pratiquement anhydre : 
SIMET AG de RHONE POULENC CHIMIE et un metasilicate de sodium 
tetrahydrate : SIMET 5 H20 de RHONE POULENC CHIMIE. 
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TABLEAU II 
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: Composi"tion 


: exemple 2 


: formule 4 


: formule 5 : 


: Tripolyphosphate de sodium 


: 25,0 % 


: 25,0 % 


: 25,0 % : 


: Carbonate de soude dense 


: 20,0 % 


: 20,0 % 


20,0 % : 


: Dichloroisocyanurate de 


: 0,5 % 


: 0,5 % : 


0,5 X : 


: sodium 








: SYNPERONIC LFRA 43 


: 2,0% : 


: 2,0 X : 


2,0 % : 


: Metasilica-fce de sodium : 




52,5 X : 




: anhydre : 








: Metasilica-te de sodium SH20 : 






52,5 X : 


: Met a silica "te de sodium par- : 


52,5 % : 






: -tiellement hydrate : 








: (Simet GA 5) : 
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Apres 30 jours de stockage dans les conditions ci-dessus 
decrites, on constate le comportement suivant des sachets-doses : 



TABLEAU HI 





: Taux d'hydra- 


: Aspect 


: Solubility : 


: Type de s±licate 


: ta-tion 


: du film 


: film : 


: ftetasilicate GA5 


20 % 


: bon 


bonne : 


: (exemple 2) 








: Netasilica-te enhydre : 


O % 


: trfes cassant : 


: insoluble : 


: (formule 4) : 






: h 60°C 


: MSta silica -fce 5 H20 : 


40 % 


:nombx, piqures: 




: (formule 5) : 




: doses gonflees: 


bonne : 






: et ctechirees : 





25 
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On constate done que seule la qualite de silicate de 
sodium partiellement hydratee apporte une stzabilite sa*tisfaisante 
au stockage, notamraent en conditions humides, des compositions 
selon 1' invention. 
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REVENDICATIONS 
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10 



15 



1. Detergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 

soluble dans l'eau, caracterise en ce qu'il comprend : 

1) un sachet en film hydrosoluble h 20°C a base d'alcool 

polyvinylique contenant au moins 30 % en mole d'alcool 

polyvinylxque choisi parmi : 

e) les films hydrosolubles a base d'alcool polyvinylique 
essentiellement composes d'un polymere d'alcool polyvinylique 
obtenu a partir de 1'hydrolyse partielle de I'ac^tate de poly- 
vinyle, const±tu6 d' unites de formule : 



- CH 9 - CH - 

L ll 



et 



CH„ - CH 



OH 



C - CH. 



de poids mol^culaire compris entxe 5 000 et 100 000, de preference 

20 x 

entre 10 00O et 25 000, et dont le taux d'hydrolyse exprim6 

x + y 

en % molaire est compris entre 80 % et 92 %, ce polym&re pouvant 
etre partiellement r6ticul6 ou non ; 
25 b) les films hydrosolubles d base d'alcool polyvinylique 

essentiellement composes d'un copolymere hydrosoluble d'alcool 
polyvinylique et d'acide acrylique constitu§ - d' unites de formule : 



30 




de poids raol«§culaire compris entre 5 000 et 100 (BO, de preference 
entre 10 000 et 25 000 , ou X = H, Na, K, NH. ou une alcanolamine en 



35 
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m 

c i~Cfi et o£l le rapport exprime en % molaire est compris 

1 b m + n 

entre 30 % et 95 %, ce copolymere pouvant etre partiellement reti- 
cule ou non ; 

2) une composition detergente en poudre comportant essentiellement: 

a) un metasilicate de metal alcalin partiellement hydrate dont 
la teneur en eao est comprise entre 10 et 40 % en poids, de 
preference entre 15 et 25 % en poids, 

b) un agent tensio-actif detergent non ionique, 

c) un agent chlorant 

d) eventuellement au cnoins un agent auxiliaire de detergence. 

2. Detergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau, selon la revendication l t caracterise en ce que 
le film d'alcool polyvinylique a une epaisseur d'environ 10 b 
80 Jim, de preference de 20 e 60 jsm. 

3. Detergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau, selon I'une quelconque des revendications 1 ou 
2, caracterise en ce que l'agent chlorant est un 
dichloroisocyanurate ou un phosphate trisodique chlorS. 

4. Detergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau selon l'une quelconque des revendications 1 h 3, 
caracterise en ce que la composition detergente en poudre contient 
2 6 20 % en poids, de preference 3 h 10 % d'un metasilicate de 
sodium partiellement hydrate. 

5. . Oetergent pour le lavage de 18 vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau selon I'une quelconque des revendications 16 4, 
caracteris6 en ce que le metasilicate de sodium partiellement 
hydrate don*t la teneur en eau est comprise entre 10 et 40 % en 
poids, de preference entre 15 et 25 X en poids, est utilise en 
combinaison avec du tripolyphosphate de sodium eventuellement en 
presence de carbonate de soude. 

6. Oetergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau, selon l'une quelconque des revendications 1 & 
5, caractexrise en ce que le film hydrosoluble a base d'alcool 
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polyvinylique contient en outre au moins un adjuvant hydrosoluble, 
notamment un plastifiant. 

7. Detergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau, selon la revendication 6, caracteris6 en ce que 

05 le plastifiant hydrosoluble est un polyol, notamment le glycerol ou 
un polyethylene glycol de poids moleculaire compris entre 100 et 
500. 

8, Detergent pour le lavage de la vaisselle en sachet-dose 
soluble dans l'eau, selon I'une quelconque des revendications 1 b 

10 7, caracterisg en ce que le film hydrosoluble coraprenant au moins 
30 % en mole d'alcool polyvinylique, comprend egalement de 1 a 20 % 
en poids d f un agent hydrotrope sulfone choisi parmi les toluene-, 
cumfcne- ou xylene-sulfonates de sodium, potassiua, d 1 ammonium ou 
d'une alcanolamine. 
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